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Die Erfindung betrifft ein Verfahren, das dazu dient, 
weiche textile cellulosehaltige Flachengebilde wie Ge- 
webe, Gewirke oder Wirr-Faser-Vliese, wasch- und che- 
mischreinigungsbestandig zu versteifen und gleichzeitig 
mit sehr guter Sprungelastizitat auszustatten. 

Zu den bekannten Verfahren, die Textilien Halt, 
Fulle und Steifheit verleihen, gehoren Behandlungen mit 
Verdickungsmitteln, die vor allem aus Starke, EinweiB- 
stoffen, Gummi oder Extrakten schleimbildender Algen 
oder Flechten gewonneo werden. Die Verdickungsmittel 
werden dabei gewohnlich in waSriger Phase appliziert 
und anschlieBend wird das Textilgut getrocknet. Den 
durch solche Appreturen erzielten Versteifungseffekten 
haftet aber als wichtigster Nachteil eine sehr geringe 
Bestandigkeit gegen Wascheinfliisse und chemische Rei- 
nigungsbehandlungen an. Eine wesentliche Verbesserung 
laBt sich dadurch erreichen, daB die Verdickungsmittel 
zusammen mit Formaldehyd oder stickstoffhaltigen 
Formaldehydderivaten und einem sauren Katalysator ap- 
pliziert werden. BeimTrocknen bzw. durch eine geson- 
dexte Hitzebehandlung wird der Appreturfilm in eine 
wasserunlosliche und damit weitgehend reinigungsbe- 
standige Form iibergefuhrt. Charakteristisch fiir solche 
Verfahren ist die Behandlung der Textilien im wasser- 
armen oder wasserfreien Zustand, bei stark erhohten 
Temperaturen und in Anwesenheit von Sauren oder 
saurespendenden Verbindungen. Die Textilien erfahren 
durch diese Behandlung bei hoherer Temperatur eine 
unerwunschte Versprodung und damit verbunden mei- 
stens einen betrachtlichen Ruckgang der Festigkeits- 
eigenschaften. 

Gegenstand vorliegender Erfindung ist nun ein Ver- 
fahren zur Erzielung permanenter Versteifungseffekte 
auf textilen cellulosehaltigen Flachengebilden, bei wel- 
chem das textile Flachengebilde mit einem hoher-mole- 
kularen Filmbildner, der im Molekul eine oder meh- 
rere Hydroxyl- und/oder Aminogruppen enthalt, mit 
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einer starken Saure oder Base als Katalysator und 
einer reaktionsfahigen Verbindung, die in Anwesenheit 
des Katalysators mit dem Filmbildner sowie gegebenen- 
falls mit der Fasersubstanz zu reagieren vermag, in Ge- 
genwart von Wasser behandelt wird, und ist dadurch 
gekennzeichnet, daB die Reaktion auf dem Flachen- 
gebilde bei einer Temperatur unter 100° C erfoigt, wo- 
bei die Wassermenge wahrend der Reaktion nicht mehr 
als 20 Gew,£, bezogen auf das Flachengebilde, betragt. 

Die bereits genannten Nachteile der bishecigen Ver- 
fahren, insbesondere die Hitzebehandlung von Textil- 
gut und Filmbildner im wasserarmen oder wasserfreien 
Zustand in Anwesenheit von Saure oder saurespenden- 
den Mitteln und die damit verbundene Versprodung 
von Fasergut und Filmbildner sowie die oft hohe Festig- 
keitseinbuBe des textilen Flachengebildes werden erfin- 
dungsgemafi dadurch vermieden, daB einerseits die als 
KataJysator verwendete Saure oder Base bei verhaltnis- 
maBig niedrigen Temperaturen zur Einwirkung gelangt, 
wodurch die Faserschadigung in engen Grenzen gehal- 
ten werden kann. Anderseits gestattet das Arbeiten bei 
Temperaturen unter 100° C Filmbildner und, wenn ge- 
wiinscht, auch Fasermaterial in einem bestimmten, 
durch die Zusammensetzung des Appreturbades zu 
steuernden Quellungszustand zu belassen, wodurch eine 
erhohte Reaktionsbereitschaft fur die Oberfiihrung des 
Filmes in den wasser- bzw. losungsmittelunloslichen Zu- 
stand und damit eine erhohte Permanenz erzielbar sind 
und zudem eine unerwunschte Versprodung von Faser- 
substrat und Filmbildner vermieden werden kann. 

Als geeignete Filmbildner kommen hohermolekulare 
Stoffe, weiche im Molekul eine oder mehrere Hydroxyl- 
und/oder Aminogruppen enthalten, in Betracht, unter 
anderem: 

- hohermolekulare Kohlehydrate sowie deren Derivate, 
insbesondere Starke und ihre Abkommlinge; 
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- Polymere dcs Vinylalkohols, dessen Hydroxylgruppcn 

gegebenenfalls tcilwcise substitukrt sind; 

- Proteine; 

• - Polyamide und Polyurethane. 

Die Filmbildner werden auf der Faser in cine was- 5 
ser- und losungsmittelbestandige Form iibergefuhrt 
durch Reaktion mit Verbindungen, welche in Anwesen- 
heit eines sauren oder basischen Katalysators mit dem 
Filmbildner sowie gegebenenfalls mit sich selbst und 
mit derFasersubstanz zu reagieren vermogen. In Kombi- 10 
nation mit starken Mineralsauren als Katalysatoren sind 
unter anderem Verbindungen aus der N-Methylol-Klasse 
sowie Aldehyde mit 1 bis 10 C-Atomen verwendbar. 
Wird Lauge als Katalysator beniitzt, so konnen als 
reaktionsfahige Verbindungen verwendet werden z. B.: is 

- Verbindungen, die mindestens zwei Oxiranringe ent- 
halten, 

- Verbindungen, die im Molekiil mindestens zwei 
Chlorhydringruppierungen besitzen, 

- Epichlorhydrin, 2« 

- Dihalogenpropanol, 

- Divinylderivate, deren Vinylgruppierungen durch 
Carbonyl-, Sulfon- oder Sulfoniumgruppen aktiviert 
sind. 

Die Durchfuhrung des Verfahrens kann derart er- 25 
foigen, daB man zunachst die filmbildende Komponente 
zusammen mit der reaktionsfahigen Verbindung, gege- 
benenfalls zusammen mit Weichmachern, Netzmitteln 
und sonstigen Zusatzen, auf das textile Flachengebilde 
aufbringt, worauf anschlieBend, gegebenenfalls nach 30 
einer Zwischentrocknung, mit dem den Katalysator ent- 
haltenden Fliissigkeitsgemisch behandelt wird. Anschlie- 
Bend kann gewaschen und getrocknet werden. Ander- 
seits 1st es auch moglich, zunachst nur die filmbildende 
Komponente aufzubringen und, gegebenenfalls nach 35 
einer Zwischentrocknung, mit dem Fliissigkeitsgemisch, 
welches auBer dem Katalysator die reaktionsfahige 
Verbindung sowie weitere ZJusatze enthalt, zu behan- 
deln. 

Der Katalysator und die reaktionsfahige Verbindung *o 
gelangen in wasserhaltiger Losung zur Einwirkung, wo- 
bei die Quellung des Fasersubstrates bzw. des Film- 
bildners wahrend der Reaktion herabgesetzt wird. Die 
Fliissigkeit, in welcher Katalysator und reaktionsfahige 
Verbindung enthalten sind, soil einen Wassergehalt von 
nicht mehr als 20 Gew.%, bezogen auf das Flachen- 
gebilde, aufweisen und kann auBerdem noch organische 
Losungsmittel enthalten. 

Die Oberfiihrung der Filmbildner-Komponente in den 
wasser- bzw. losungsmittelunloslichen Zustand erfolgt 50 
durch Reaktion bei Temperaturen unter 100° C, vor- 
zugsweise zwischen 10 und 30° C. 

Beispiel 1 

Ein fiir Steifeinlagen fiir Kleiderstoffe zu verwen- 55 
dendes Baumwollgewebe in Leinwandbindung mit einem 
Gewicht von 320 g/m 2 wird in ublicher Weise ent- 
schlichtet, abgekocht und gebleicht. 

Das appreturbereite Gewebe wird auf einem 3-Wal- 
zen-Foulard mit einer Appreturflotte behandelt, die w 
150 g/1 einer handelsublich aufgeschlossenen Starke 
sowie 300 g/l einer 50 % igen Losung von Dimethylol- 
dioxyathylenharnstoff enthalt. Der Abquetscheffekt wird 
auf 68 % eingestellt. Das foulardierte Gewebe wird auf 
dem Spannrahmen bei 100° C auf eine Restfeuchtigkeit 65 
von 3,5 % getrocknet. AnschlieBend spruht man auf das 
Gewebe gleichm'aBig tiber die ganze Breite eine Losung, 



welche 950 Teile Ameisensaure (85 % ig) und 50 Tcile 
Schwefelsaure (98 % ig) enthalt, so daB eine Auflage von*- 
etwa 80 g/m 2 erziclt wird. Das Gewebe wird falten- 
frei in aufgerolltem Zustand bei Raumtemperatur 24 
Stunden belassen und anschlieBend grlindlich mit heiBem 
und kaltem Wasser gespult. Nach dem Trocknen zeigt 
das so ausgerustete Gewebe einen hohen Versteifungs- 
effekt, der auch durch wiederholte Kochwasche nur 
unwesentlich vermindert wird. Zudem besitzt das Ge- 
webe ausgezeichnete Formstabilitat. 

Beispiel 2 

Ein fiir Einlagen in ublicher Weisc verfestigtes Fa- 
servlies, welches 50 % Polyamid-Stapelfasern und 50 % 
Regenerat-Cellulose-Stapelfasern enthalt und ein Ge- 
wicht von 95 g/m 2 aufweist, wird mit einer 50 g/l Gela- 
tine enthaltenden waBrigen Losung foulardiert und ge- 
trocknet. AnschlieBend wird mit einer 50 % igen Lo- 
sung von Natriumhydroxyd in 40%igem Athylalkohol 
mit einer Aufnahme von 60 % foulardiert, worauf mit 
einer Tausendpunktwalze einseitig auf das Vlies Epi- 
chlorhydrin aufgebracht wird. Die Geschwindigkeit die- 
ser Walze wird gegeniiber der Vlies-Geschwindigkeit 
derart eingestellt, daB eine Auftragsmenge von 30 Ge- 
wichtsprozenten Epichlorhydrin resultiert. Das Gewebe 
wird sofort anschlieBend aufgerollt, mit einer Poly- 
athylenfolie dicht verpackt und wahrend 8 Stunden bei 
Raumtemperarur belassen. AnschlieBend wird grundlich 
ausgewaschen und unter Verwendung von Essigsaure 
neutralisiert. Man erhalt ein permanent versteiftes und 
absolut dimensionsstabiles Einlage-Material. 

Beispiel 3 

Ein Einlagegewebe in Leinwandbindung, welches 
aus 100% Baumwolle in Kette und SchuB besteht, wurde 
durch Abkochen und Bleichen vorbehandelt. Das Qua- 
dratmeter-Gewicht betrug etwa 240 g und die Faden- 
zahl (pro cm) in der Kette 23 und im SchuB 19. Die 
Gewebemuster wurden 

a) erfindungsgemafl nach Beispiel 1 , b) erfindungs- 
gemaB nach der anschlieBend beschriebenen Variante 
und c) konventionell nach der darauffolgend beschrie- 
benen Methode ausgeriistet. 

b) Die Appretur und Trocknung erfolgten gemaB 
Beispiel 1. AnschlieBend wurde auf das Gewebe iiber 
die ganze Breite eine Losung appliziert, welche 

37,0 % Isopropanol, 

0,2% nichtionogenes Netzmittel («SANDOZIN NI>), 
45,5 % Ameisensaure, 
2,8 % Salzsaure 

enthielt, wobei eine Auflage von 84 g/m 3 resultierte. 
Das Gewebe wurde anschlieBend faltenfrei in aufgeroll- 
tem Zustand 20 Stunden bei 20° C belassen und dann 
grundlich mit heiBem und kaltem Wasser gespult. 

c) Drei Gewebemuster wurden mit einer Appretur- 
flotte, welche 

300 g/l einer 50 % igen Losung von technischem 
Dimethyloldioxyathylenharnstoff, 
30 g/l technisches Magnesiumchloridhexahydrat, 
0,5 g/l nichtionogenes Netzmittel 
«SANDOZIN NI>, 
25/50/100 g/l abgebaute Starke 
«NORDEDUX 150T» 

enthielt, appretiert. 
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Die Appreturflottc wurde mil cinem Abquetsch- 
effekt von 80^; foulardiert. AnschlieBend wurde 12 Se- 
kunden bei 130 n C getrocknet und 5 Minutcn bei 
150 C kondensiert. Die Muster wurden darauf mit 
heiBcm und kaltem Wasser griindlich gespult und wie- 
der getrocknet. Alle Gewebemuster wurden auf Biege- 
steifheit, WeiterreiBfestigkeit und Waschbestandigkeit 
nach den folgenden Mcthoden gepruft: 

Biegesteifheit 

Ein horizontal iibcr einer Offnung liegender Probe- 
streifen von 40 mm x 10 mm (langere Dimension = 
Priifrichtung) wird unter Beniitzung eines empfindlichen 
Dynamometers durch Belastung in Probenmitte urn ge- 
nau 18 % durchgebogen. Die fiir diese Auslenkung er- 
forderliche Kraft ist ein reproduzierbares MaB fiir die 
Steifheit des tcxtilen Flachengebildes. Es werden nach- 
stehend die Miticlwerte von jeweils vier EinzeJbestim- 
mungen angegeben. Da die Versuche labormaBig durch- 
gefuhrt wurden. ist die Bestimmung der Biegekraft in 
Kettrichtung bei denjenigen Geweben, die in aufgeroll- 
tem Zustand (bei Laborversuchen mit verhaltnismaBig 
geringem Kriimmungsradius) vernetzt wurden, proble- 
matisch. Jc nachdem namlich, ob die Krafteinwirkung 
von der konvcxen oder konkaven Gewebeseite her er- 
folgt, resultiercn andere Werte. Aus diesern Grund 
wurde die Prufung auf die SchluBrichtung beschrankt. 
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Weiterreififestigkeu 
Bei Einlagegewcben stcllt die ReiBfestigkeit infolge 
der normalerweise eher schweren Gewebequalitaten sel- 
ten Probleme. Hingegcn kommt der WeiterrciBfestigkeit 
s aufgrund des Zusammenhanges mil der Vcrarbeitbar- 
keit, insbesondere mit der Nahbarkeit, groBe Bedeutung 
zu. Die WeiterreiBfestigkeit wurde nach der ELMEN- 
DORF-Methode in SchuBrichtung (= schwachcre Ge- 
weberichtung) gemessen. 

10 

Waschbestandigk eit 
Zur Beurteilung der Waschbestandigkeit der erziel- 
ten Ausrusteffekte wurden die Gewebe in einer Haus- 
haltwaschmaschine vom Trommeltyp unter haushalt- 

15 iiblichen Bedingungen mit 3 g/1 Vollwaschmittel fiinf 
Kochwaschen unterzogen. Die gewaschenen Proben wur- 
den vor der erneuten Messung auf einer Presse trocken- 
gebugelt und anschliefiend im Normalklima klimatisiert. 
Den Prufwerten kann entnommen werden, daB man 

20 nach der konventionellen Ausriisttechnik im Vergleich 
zur erfindungsgemaBen Arbeitswcise die gewiinschten 
Versteifungseffekte zwar mit geringeren Konzentratio- 
nen an Versteifungskomponcnten erreicht, hingegen wei- 
sen die erfindungsgemaB ausgeriisteten Gewebe einmal 

25 eine deutlich bessere Steifheits-/Festigkeits-Relation auf 
und dariiber hinaus eine hohere Waschbestandigkeit. 
Diese beiden Vorteile sind fiir die Qualitat von Steif- 
einlagen entschcidend. 



ErfindungsgemaBe Ausriistung Konventionelle Ausriistung 

Beispie! 1 (a) Variante (b) ( c ) 



Starke im Appreturbad (g/1) 150 150 25 50 ,100 

Biegekraft in SchuBrichtung 

original (g) 2,3 4,9 1,4 3,1 6,4 



5 Kochwaschen (g) jj j 9 0 2 q,4 



(%, bezogen auf original) 48 39 14 

WeiterreiBfestigkeit in SchuBrichtung (g) 



1,7 



13 27 



ori S inal 400 320 362 230 144 

5 Kochwaschen 589 499 422 355 166 



PATENTANSPRUCH I 
Verfahren zur Erzielung permanenter Versteifungs- 
effekte auf textilen cellulosehaltigen Flachengebilden, bei 
welchem das textile Flachengebiide mit einem hoher- so 
molekulareji Filmbildner, der im Molektil eine oder 
mehrere Hydroxy!- und/oder Aminogruppen enthalt, mil 
einer starken Saure oder Base ais Katalysator und einer 
reaktionsfahigen Verbindung, die in Anwesenheit des 
Katalysators mit dem Filmbildner sowie gegebenenfalls « 
mit der Fasersubstanz zu reagieren vermag, in Gegen- 
wart von Wasser behandelt wird, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Reaktion auf dem Flachengebiide bei einer 
Temperatur unter 100°C erfolgt, wobei die Wasser- 
menge wahrend der Reaktion nicht mehr als 20 Gew.%, w 
bezogen auf das Flachengebiide, betragt. 

UNTER ANSPROCHE 
1. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die hohermolekularen Stoffe, die re- « 
aktionsfahigen Verbindungen und der Katalysator ge- 
meinsam zur Anwendung gebracht werden. 



2. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die hohermolekularen Stoffe, die re- 
aktionsfahigen Verbindungen und der Katalysator nach- 
einander zur Anwendung gebracht werden. 

3. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Behandlung bei Temperaturen 
zwischen 10 und 30° C erfolgt. 

4. Verfahren nach Patentanspruch I oder einem der 
Unteranspruche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
man als reaktionsfahige Verbindungen N- Met hylol- Ver- 
bindungen oder Verbindungen, die mindestens eine Al- 
dehydgruppe und im Molekul 1 bis 10 Kohlenstoff- 
atome enthalten, zusammen mit starken Mineralsauren 
als Katalysatoren verwendet. 

5. Verfahren nach Patentanspruch I oder einem 
der Unteranspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB man als reaktionsfahige Verbindungen Verbindun- 
gen mit mindestens zwei Oxiran-Ringen, Verbindungen 
mit mindestens zwei Chlorhydrin-Gruppierungen, Epi- 
chlorhydrin, Dihalogenpropanol oder Divinylderivate, 
deren Vinylgruppierungen durch Carbonyl-, Sulfon- oder 
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Sulfoniumgruppen aktiviert sind, zusammen mit starken 
Basen als Katalysatoren verwendet. 

6. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man den hohermolekularen Stoff so- 
wie die reaktionsfahige Verbindung zusammen auf das 
textile Flachengebilde aufbringt und anschlieBend, ge- 
gebenenfalls nach einer Zwischentrocknung, mit dem 
Katalysator behandelt. 

7. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man den hohermolekularen Stoff auf 
das textile Flachengebilde aufbringt und, gegebenenfalls 
nach einer Zwischentrocknung, mit dem Katalysator und 
dor reaktionsf ahigen Verbindung behandelt. 

8. Verfahren nach Patentanspruch I oder einem der 
Unteranspriiche 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, daB 



8 

man den Katalysator und gegebenenfalls die reaktions- 
( fahige Substanz in waBriger Losung appliziert. 4 
9. Verfahren nach Patentanspruch I oder einem" 
der Unteranspriiche 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, 
3 daB man den Katalysator und gegebenenfalls die reak- 
tionsfahige Substanz in einem Gemisch, welches neben 
organischen Losungsmittein nicht mehr als 20 % Wasser 
enthalt, appliziert. 

io PATENTANSPRUCH II 

Textile Flachengebilde, hergestellt nach dem Ver- 
fahren gemaB Patentanspruch I. 

Triatex AG 
15 Vcrtreter: E. Blum & Co., Zurich 



Entgegengehaltene Schrift- and BUdwerke 

Franzdsische Pate ntschrif ten 
Nrn. 1 313 804, 81 755 
(2. Zusatz zum Hauptpatent Nr. 1 266 484) 
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